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The invention relates to a method for preserving lumber, which has been 
infested with bluestain. This objective is accomplished owing to the fact that the 
lumber is heated to 100° to 120°C with microwaves, stored on an interim basis for 
about 48 hours and heated once again to 100° to 120°C. The bluestain is killed in the 
first step of the method. During the interim storage, growth conditions are good for 
any spores, which may still be present and which germinate; however, there is not 
enough time for the formation of new spores. The bluestain, newly formed, is killed 
in the second sterilization step. The use of microwaves for heating the lumber permits 
whole packages or at least larger package parts to be processed, since the energy of 
the microwaves penetrates far into the interior of the package. The lumber is also 
dried by heating twice to a temperature in excess of 100°C and during the cooling. As 
a result, the energy, used for the preservation, can be set off against the later drying. 
In addition, the living conditions for any remaining blue strain become worse. 
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(57) Die Erfindung betrifft oin Verfahren zur Konservierung von mit 8lauepilzen b^fallenem Schnittholz. Die 
, rfindungsgema&e Aufgabe wird dadurch geldst. daS das Schnittholz mit Mikrowellen auf 100 bis 120 °C erwarmt. 
etwa 48 Sturiden zwischengelagert und nochmals auf 100 bis 120°C erwarmt wird. Im erstcn Verfahrensschritt 
w rden die Blauepilze abgetotet. Noch vorhandene Sporen finden wfihrend der Zwischenlagerung gute 
Wachstumsbedingungen vor und ketmen aus, ohne datt slo nllerdlngs Zeit hasten, neue Sporen zu bilden. Dio flrnput 
gebildeton Bfduapilze werden im rweiten Sterilisationsschritt getdtet. Die Verwendung vr»n Mikrowelten zur 
Erwdrmung des Schnittholzes gestattet die Verarbeitung ganzer Pakete Oder doch zumindest gr6Qer*r Pakerteile. da 
di Energi& der Mikrowellen weit in das Paketinnere dringt. Durch die zweimalige Erwarmung auf uber 100 "C und 
wahrend der Abkuhlung wird das Schnittholz auch getrocknet Dadurch kann die fur die Konservierung verbraucht* 
Energie auf die spatere Trocknung angerechnet werden. AuGerdem verschlechtern sich die Lebensbudingungen fi< 
eventuetl noch verbliebene Blauecilze. 
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Patentansprflche: 

1 VerfahrenzurKonseP/ierunQvon rnitB!auepilzenbefallenemSchnitthol2.gakennz Ichnet dadureh. 
" daft das Schnittholz mit Mikrowellen auf 1 00 bis 1 20"C erwSrmt, etwa 43 Stunden zw.schangelagert 

und nochmals auf 100 bis 120°C erwfirmt wird. 
2. Verf ahren nach Anspruch 1 . gekennzelchnet dadureh, da 13 das Schnittholz nach der zwe.ten 

Erwarmung zusammen mit einem Adsorbens in^emer Foli a verpa ckt wird. 

Anw.ndungag.blet d«r ErTlnrlunu 

DiaErflndungbetrimelnVerfwhfijniurKonsarviarungvon'mitBUuaplltenbefalienefnSehnlnholi. 
Ch.rektari.tlk daa bekannt»n Stande* der Teehnlk 

Baktnntlich wird Schnittholz von dan Sagewerken in paketlerter Form geliefert und vor dam Ver.and an dan Endverbraur.he/ auf 
FralSachar , rXnengelagert. Diasa. Holz ba.itzt aina Feuchtlgkait von ubar M% bezogen auf d,e Darrmaaae und ..t fur dan 
Baf.lfm?Bl^aXn g««hrdat. GrundaJtzlich sind ver.chiaden. Verfahren zur Konaarviarung da. Holzea. d. h. zum SchuU vor 
r*#*ii «*tt RlluACMLran btw. zum Schutt vor deren weiterer Auabreitung im Holz, bekannt, 

!S 'IZl aSSKSSX ra« zur Kon.arvierung da. Sehnittho.ze. It ..In. Trocknung. Durch dl« .Trocknung wird dl. fOr da. 
Wa^^m d.r BWuapiUa arfordarl.cha Mlnda.tfuehtigk.it unt.rachrltt.n. Hl.rzu I* da. Schnrttho Z '"'Trocknung 
umnl«l!p.ln. zu troekn.n und .m*i.t fOr dan W.it.rtr.n.porl >u paketter.n. Oar Arb.lt.- und En.rgl.aufw.nd lat groO. Oar 

SKrrSS E^tigkaK d.r P.Ua untarbundan. Oi. Pi.z.^rban .b. Cr.rtig. V.rU.ran 
Itnd . hTScheT. IS^uch tauarund z.ltaufyv.ndlg. Dl. Holz.chuttmltt.1 atahan auCrdem nlcht immar In au.ralehand.r Meng, 
zur V«rfGauno undslnd zudern atark gesundheiuachadigend. „ t *, im « 

C^rc^!.Siiung wird di. fur da. W.chatum dar B.auapllz. maximal. Fauchtigkait Obar.chritt.n. wodurch , benf all, ,n 
w^kMm^l^utt«nt.taht. Durch di. zu.«t,.icha 8-la,tung daa nachfolgandan Trocknung.proz..... lat ... .bar 
okonomlach kaum alnnvoll. 

Z1«4 d#c Erflndung 

Ziel der Erfindung 1ft die Senkunq von Schnittholzverluaten durch Bfauepilze. 
Dariagung das Wa*an» der Erfindung 

Aufgabe dar Erfindung i.t as. da. Wach.tum von Blauepilzen in pnketiertem Schnittholz flkonomi.ch Slnnvoll zu unterbrechen, 
E^ung.gematt wird dia.a Aufgab. dadureh galfist. datt daa S^n^nholz mft Mikrow-ll*n 8u f 100 bis 120'C rrwarmt. 
48 Stunden zwischenaelagert und nochmals auf 100 bla 120*C erwarmt wird. _ 
Im arl^n Va^.ntan.«hrin warden die Blauepilze abgetotet. Npeh vorh.ndana Sporen finden wehrend der Zw.sehen.aga rung 
oute Wachstum.bedingungen vor und kelman au«. ohna d.a tie .Herding. Zeit hetten. neue Sporen zu b.lden. D.e erneut 
gebildeten Blauepilze warden im r.veiten Sterili.ationsschritt getfltet. Oia Varwandung von Mikrowellen zur Z™ ir ™ n V*" 
ichnittholze, ge.tattet die Vararbeitung ganzer Pakete oder dochzumindest grflQerer Pak ••"•■ha da d.e ^'^^ 
welt in da, Paketinnere dringt. uurch die zwe.maliga Erwarmung auf uber 100*C und wahrend der Abhuhlung w.rd da. 
Schninholz a uch getrocknet. Dadureh kann die fur die Konservierung verbrauchte Energie auf d.a sp ^re T '°*™"n- 
angerechnet warden. AuCerdem verschlechtern ,ich die Leben.bedingungen fur eventuell noeh verbl.ebene BlJK.^p.ize 
E« i.t zweckmaCSig d«« Schninholz wahrend dar Zwi.chanlagerung. in.be.ondare aber beim we.teren Transport vor ar neuter 
Feuchtigkeit zu schutzen. Fur den Weitertransport kann das Schnittholz zusammen mit einem Adsorbens verpackt werden. de. 
Ad.orben. reogiert nicht mit Holz und kann durch Regenerierung mehrmalS verwendet werden. 

A uafOhmnosZMl.pl^ 

Oi. Veraucha vvurden untar Laborbadlng ungan mit einam Mlkrowallenhard von 2 kW Lel.tung und einar Pr.qu.nz von 2 450 MHz 
an klaln.nmhBI»u.pllz.nb.fallenenStapelnmrt der GroOe 300mm x 200mm x 200mm durchgefflhrt. Die kMlnen Stapei 
werw In etwa 10min auf die erfordarllcheTamperatur von Gber 100«C erhltzt. Nach der errten Erwarmung wurd. da. Holz 
48 Stundfcn Im Raum aufb«wBhrt und danach arneut erhltzt. Nach mehrwochlger Lagerung de. H Izes im glelchen Raum war 
kain werterer Pilzbefall faatstellbar. 



